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GAINE TUBULAIRE A CHARNIERE 



La presents invention est relative a une gaine tubulaire souple annelee, 
et plus particulierement a une gaine utilisee pour la protection et le positionnement 
5 de faisceaux electriques. 

Les gaines tubulaires annel6es, c'est a dire celles dont la forme 
ressemble a une succession anneaux relies les uns aux autres. sont usuellement 
realisees en matieres plastiques extrudees, telles que le polypropylene, le 
polyamide ou les polyesters. Ces gaines permettent la realisation de reseaux de 
10 protection complexes pour des faisceaux de fils ou des cables electriques au sein 
de navires, d'avions ou de v6hicules automobiles, et dans ce dernier cas 
notamment, dans le compartiment moteur. Ce type de procede est decrit plus en 
detail par exemple dans les documents FR 2 171 844, GB 1 250 639 et GB 4 311 

205. : 

15 Afin de permettre la mise en place des fils ou cables a I'interieur de ces 

gaines, celles-ci sont fendues. C'est a dire qu'elles ont ete coupees selon une ligne 
droite longitudinale en fin de procede de fabrication. On peut alors introduire 
ulterieurement en n'importe quelle zone de la gaine des fils et cables electriques 
directement au travers de la fente. Une des principales caracteristiques d'un^tube 

20 annele fendu est sa faculte a se refermer apres ouverture, cette caract6ristique est 
donnee par la resilience des parois verticales des annelures. 

Ces gaines de protections peuvent avoir des systemes de fermetures 
plus ou moins elabores afin d'eviter que le tube ne laisse echapper des fils en des 
zones de faibles rayons de courbure ou la fente tend a se reouvrir. Plusieurs 
25 documents connus decrivent ces types de gaines tels que DE-U-89 030 70, BP 0 
114 213, DE 34 05552 et WO 97 323 79. Le procede decrit dans le dernier 
document cite est la propriete de la societe SOFANOU. 

Satisfaisantes dans la majorite des cas, on constate toutefois que deux 
inconvenients subsistent. La force necessaire a Touverture de la gaine avec ou 
30 sans systeme de fermeture est trop Importante. Souvent lors de la mise en oeuvre, 
roperateur est oblige d'utiliser un outil afin de permettre. sans se blesser, 
rintroduction des cables et des fils. Et d'autre part, la mise en place des 
composants genere une deformation irreversible des annelures, alors le retour en 
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position initiale est plus delicat. Dans ce cas, le tube peut avoir une fente de 
plusieurs dixiemes de millimetres (voir plusieurs millimetres) ce qui est un 
inconvenient pour la protection des fils ou des cables presents a I'lnterieur. La 
deformation permanente du tube lors de Touverture est liee au fait que la matiere 
5 plastique est sortie de sa zone de deformation elastique. 

La presente invention divulgue una gaine annelee ou non dont une 
partie du tube est en matiere soupte, par example en elastomere thermoplastique. 
La partie souple est situea a environ 50 dagres de la fente du tube par rapport ^ 
Taxe de celui-ci. Cette partie souple etant limitee a une zone restreinte du 

10 perimetre, elle ne modifie pas les caracteristiques du produit d'origine. Par centre 
eile procure au tube un effet charniere ou un effet clapet, qui permet I'ouverture de 
celui-ci avec un effort beaucoup moins important et evite done Tutilisation d'un outil. 
L'elasticite de la matiere souple utilisee permet une tres bonne fermeture de la 
gaine et un retour systematique en position ferme. Effectivement, les deformations 

15 elastiques permises sur la matiere coextrudee sont beaucoup plus importantes que 
sur la matiere principale du tube. 

Afin de permettre la mise en oeuvre de composants de diametres 
equivalents au diametre interieur de la gaine sans deformer celle-ci» comme 
explique precedemment, nous pouvons realiser deux coextrusions de matiere 
20 souple sur un meme tube. Ces deux bandes de matiere souple se trouvent done 
symetriques par rapport a I'axe de la gaine positionne sur la fente longitudinale. Par 
rintermediaire de ce double effet charniere nous multiplions par deux Touverture 
potentielle de la gaine sans deformation irreversible. 

L'invention sera miaux comprise a Taide des schemas ci-joints, pris a 
25 titre d'exemple et nullement limitatif, decrit par les figures suivantes : 

La figure 1 est une vue en perspective d'une gaine annelee selon 
rinvention, avec une seule bande longitudinale souple 32, 

- La figure 2 est une vue en perspective d'une gaine selon ('invention, 
avec deux bandes longitudinales souples 32A et 32B symetriques 
30 par rapport a i'axe positionne sur la fente de la gaine. 

La figure 3 est une vue en perspective d'une gaine selon invention, 
appliquee a une gaine ayant une languette de fermeture 31. La 
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bande longitudinale 32 en matiere souple permet I'ouverture du 
tube. Nous pourrions envisager que le « clapet » soit actionne vers 
I'interieur de la gaine pour permettre Tintroduction des^composants, 
cette solution n'est pas representee. 

5 - La figure 4 est une vue schematique d*un poingon / fiilere d'une tete 

d'extrusion. 

La figure 5 est une vue schematique d*une tete d'extrusion ainsi 
qu'une partle de la mouleuse. 

□'autre part cette gaine, dont le precede est defini ci-apres, reste une 
10 gaine peu couteuse. 

Une gaine selon rinvention est fabriquee par une coextrusion 
positionnee sur une generatrice se trouvant a un angle pouvant varier entre.t5 et 
180 degres de Tendroit ou la coupe longitudinale du tube est realisee. Selpn un 
mode de realisation prefere on positionnera la coextrusion approximativement a 50 
15 degres de la fente et !a largeur de la coextrusion repr6sente entre 0,5 et 10 mm de 
preference entre 2 et 5 mm. Ce mode de r6alisation est adapte a une gaine 
standard ou a une gaine poss6dant une languette de fermeture. 

Par rapport au precede de fabrication d'une gaine annelee fendue 
standard, ce precede ne necessite qu'une modification de la tete d'extrusipn afin de 
20 permettre Tarrivee de la seconde matiere, elastomere thermoplastique, sur le profil 
initial avant la mouleuse. Dans le cadre d'une fabrication comportant deux bandes 
de matiere souple. il faut doubler le dispositif de coextrusion sur la tete d'extrusion. 

La figure 4 illustre le poingon/filiere 10 d'une tSte d'extrusion. Le repere 
14 designe I'insert ou est positionnee la coextrusion au sein de la filiere 12. Le 

25 repere 13 designe le poingon. Afin de permettre une coextrusion sur la totalite de 
r^paisseur de parol du tube annele, I'insert 14 permettant le positionnement de la 
coextrusion vient en butee sur le poingon 13, bloquant ainsi le flux de la matiere 
principale. L'extremite oblique du repere 14 favorise i'orientation de la matiere 
souple, le repere 15 designe le positionnement d'un blocage mecanique permettant 

30 Torientation de I'insert de coextrusion 14. 

La figure 5 illustre une tete d'extrusion 20 avec une partie de la 
mouleuse comprenant deux series de coquilles 21 et 21' paralleies et symetriques. 
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4 

Le repere 24 montre la coextrusion positionnee au sein de la filiere 22, en butee sur 
le poingon 23 et orientee par Tinsert mecanique 25. 
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5 

REVENDICATIONS 



1. Gaine tubulaire fendue suivant une coupe longitudinale de la gaine, 
caracteris6e en ce qu'une bande longitudinale (32) de la gaine est realisee en 

5 matiere souple. 

2. Gaine selon la revendication 1, caracterisee en ce que la bande 
longitudinale (32) occupe une position angulaire comprise entre 5 et 180 degres par 
rapport a la coupe longitudinale (1). 

3. Precede de fabrication d'une gaine selon la revendication 1 ou 2 par 
10 extrusion de matiere plastique, caracterise en ce que la bande longitudinale (32) en 

matiere souple est obtenue par coextrusion d'un mat^riau elastomdre. 

4. Dispositif pour la mise en oeuvre d'un precede selon la revendication 3, 
caracterise en ce qu'il comprend une tete d'extruslon (10,20) comportant un insert 
(14,24) de position de la coextrusion en butee sur un poingon (13,23) pour bloquer 

15 le flux de la matiere plastique extrud^e et permettre le flux du materiau elastomfere. 
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1/ 2. 
Fig. 1 




Fig. 3 



■ INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETC 
INDUSTRIELLC 



regue le 20/06/01 

BREVET D'lNVENTION 

CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la propri^te intellectueiie - Uvre VI 



11235*02 



DEPARTEMENT DES BREVETS 

26 bis, rue de Saint P^tersbourg 
75800 Paris Cedex 08 
Telephone : 01 53 04 53 04 T^IScopie : 01 42 93 59 30 



DESIGNATION D'INVENTEUR{S) Page N** i. . / 1 . . 
(Si le demandeur n'est pas I'inventeur ou I'unique inventeur) 



Vos references pour ce dossier 

(facuitatij) 


1 1035/01 FRSOF 


N"" D'ENREGISTREMENT NATIONAL 


0107291 



TITRE DE L'INVENTION (200 caracteres ou espaces majdmum) 
Gaine tubulaire ^ chami^re 



LE(S) DEMANDEUR(S} 

SOFANOU S.A. 
Zone Industrielle 
25340 ANTEUIL 



DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut a droite «Page N"" 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, 
utiiisez un formulaire identique et numerotez chaque page en indiquant le notnbre total de pages). 



Nom 


COMMEAUX 


Prenoms 


Pascal 


Adresse 


Rue 


12, rue des Grottes 


Code postal et vHie 


25 1 10 BAUME LES DAMES 


Society d'appartenance (facultatif) 




Nom 


KLINKLIN 


Prenoms 


Emmanuel 


Adresse 


Rue 


2, rue des Amandiers 


Code postal et ville 


68230 TURCKHEIM 


Secrete d'appartenance (facultatif) 




Nom 




Prenoms 




Adresse 


Rue 




Code postal et vjlle 




Societe d'appartenance (facultatif) 





DATE ET SIGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU MANDATAIRE 
(Nom et quallte du signataire) 

Michel MOINAS- C.P.I, n*' 92. 




La loi Vi'lZrYJ du 6 janvler 1978 relative a Tinformatique, aux fichiers et aux libertes s'applique aux reponses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de TINPL 



